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SIGNOR CONTE 



CESARE BIANCHETTI 



J^ueste sperienze furono da me fatte 
per consiglio, ed incitamento Vostro, Signor 
Conte Rispettabilissimo-, e perche Voi yi com- 
piaceste dì fornirmene ì mezzi opportuni . Per- 
ciò noi mandarle, alle stampe mi è sembrato 
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non doverli ad altri dirigere, che a Voi 31e- 
des'ano, il quale alle singolari doti di cui sie- 
te adorno quella ancora aggiugnete di pro- 
muovere co 1 lumi, e coli' esempio i vantaggi 
dell' Agricoltura , 

Spero che il desiderio di soddisfare al 
debito che mi corre con Voi potrh scusare il 
-mio ardire neW offerirvi cosa di sì poco ril'te- 
•vo, e col raccomandarmi nella grazia Vostra 
mi dichiaro 

Di Voi Rispettabilissimo Signor Conte 
S5 Marzo 183,0. 



LW/fio , Obliamo , e UtvouSs StnìtOTc 
GlOVASm CONTRI. 



XXUorche il Sig. Christian propoaa ai col- 
tivatori l'nso della Macchina da Ini immagina- 
ta per ■epararft,il tiglio del Lino, e del Cana- 
pe dalla lisca lenta 1* ordinaria macerazione , 
questo ritrovamento fu tenuto dagli Agronomi 
di molta importanza, ed universalmente fu ap- 
plaudito, come invenzione dajla quale si atten- 
devano non piccoli vantaggi nella campestre eco- 
nomia. Nè gli Agricoltori Teorici soltanto, m» 
i Pratici ancora concepirono grandi speranze di 
vedero con ciò resa più semplice, c più href; 
una preparazione, che Specialmente pel Canape, 
ed in una cultura assai estesa, è pel coltivato- 
re di molto costo, e di grave fu tic» . La qnat 
cosa fu Cagione che non pochi s'invogliassero di 
sperimentare l' effetto della proposta macchina: 
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e a questo fitii altri se oe procacciarono di 
Francia, altri ne fecero costruire in paese, co- 
sicché in brcvo tempo un buon numero di tali 
strumenti gì sparse per diverse parti d'Italia, 
ove furono messi in opera con vario successo . £ 
se vogliasi prestar fedo alle relazioni, sembra 
che felici, generalmente parlando, siano stati i 
risultameli ottenuti nella preparazione del Li- 
no ('),e non disprezzarsi i tentativi istituiti 
intorno al Canape (2). Se non che le sperionze 
fin' oro. fatte «opra guest' ultima pianta in molti 
luoghi d'Italia, ed anche fuor d'essa, non ven- 
nero giudicate del tutto soddisfacenti dalla mag- 
gior parte de* Pratici Agricoltori, e: particolar- 
mente da' nostri, ai quali ha dato non lieve moi 
tiyo di dubbiezza il solo, sospetto , che la Mac- 
china siasi adoperata, eoo buon successo ove sì 
raccoglie un Canape assai diverso dal nostro, 
e per natura, e pei; dimensioni | ed ove la colti- 



fi) Acci della Imperiale, e Reale Accademia 
Economico- Agraria dei Georgoftli d't Firenze. 
Tom. 2. Trimestre 2. iSig. . 

(2) Giornale Arcadico . Quaderno XIII. Gen-, 
najo 1S20. pag. 32, e yc, . .. 



va a ione di esso non sia ti è tanto conosciuta, n>. 
estesa a quel segno cui per Avventura si trova 
fra aoi in questa Provincia di Bologna . Era per- 
ciò da desiderare, che quivi più che in altro 
qualsiasi luogo venisse tentato l'nsq di tale stru- 
mento nella preparazione del Canape , poiché 
quivi ancora con maggiore certezza che altrove 
render doveansi. manifesti i reali vantaggi che 
se ne potevano attendere. Nè all' occorrenza è 
mancato chi opportunamente proveda; poiché al- 
cuni facoltosi Proprietarj, mossi da quello zelo 
che gli anima pel bone del proprio paese, e sol- 
leciti di rendere migliore un ramo di coltivazio- 
ne, da cui dipende io grati parte la ricchezza 
di questa Provincia, non hanno tralasciato di 
procurarsi le necessarie macchine, e di far in 
modo perchè siati poste ad esperimento . Il che 
avendo a me pure fornito l'occasione, e i mezzi 
per intraprendere un qualche tentativo intorno 
all'uso di esse, esporrò ora quali ne siano stati 
i risultomenti, e prendendo insieme a farne con- 
fronto con quelli, che ha pubblicati il Sig. Chri- 
stian, e ad esaminare gl'insegnamenti da lui di- 
retti ai Villici nella sua Istruzione sulla manie- 
ra dì preparare il Lino, e la Canapa senza ma- 
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aerazione (3) , verrò aggìnguendo quelle osserva- 
BÌoni, o tiuelle csmt eguenze , elio dalla serie de' 
fatti mi sembrano poterei a buon diritta ricavare. 

Non mi tratterò a. mostrare minutamente 
qual sia la forma della Macchina, poiché chiun- 
que può osservarla descritta parte a pnrte nel- 
la citata Operetta , onde pochi cenni coi soccor- 
ro dell' unita figura saranno sufficienti per ren- 
der chiaro tuttociò clic si dirà in appresso in- 
torno all'uso della medesima, (4). Un gran ci- 
lindro A A A A A di ferro fuso, vuoto i5i terna- 
mente, e scanalato nella sua superficie contes- 
ta, è sostenuto da un robusto castello di le- 



(3) Siccome f edizione originale di questa, 
Operetta fatta a Parigi non potrà così facil- 
mente essere per le mani di tutti, nelle citazio- 
ni ho preferito di attenermi alla traduzione di 
essa pubblicata in Milano nello scorso anno, la 
quale ho trovata conforme al testo inserito nel 
Voi. XII. della Biblioteca Universale Fase. Be- 
cembre l8ig. 

(4) La scala unita alla Figura serve solamen- 
te per dare una qualche idea delle dimensioni 
della macchina . 
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gno TTTTTT, e potendosi girare su i due 
pernij che si trovano ad ambe le estremità del- 
l' asse, come si vede dall'uno de' lati in O , vien 
messo in moto dal piccolo cilindro B, esso pure 
di ferro, scanalato e posto a contatto del primo 
in maniera tale, che movendo in giro il. manu- 
brio M si comunica ali 1 altro il movimento. La 
ruota P fissa ad un estremo dell' asse del cilin- 
dro lì, e che si gira con esso è tutta di ferro, 
e giova a mantenere in moto il cilindro mag- 
giore con piccola fonia , dopoché la potenza ap- 
plicata in M vi ha dato il primo impulso. Gli 
altri piccoli cilindri contrassegnati colle lettere 
D'DDD, e che stanno all' intorno del gran ci- 
lindro sono in numero di tredici . Il primo di 
essi JX" è di ferro fuso, gli altri di legno duro. 
Tutti poi sono scanalati in modo che perfetta- 
mente a' adattano alla forma del cilindro mag- 
giore a contatto del quale lerigonsi dalle due 
funi HH) clie per mezzo delle due viti K K si 
possono tendere, a piacimento . 

Il Canape viene sottoposto alla macchina 
spignendo i fusti per la parte più grossa fra 'l 
piccolo cilindro Ti\ ed il maggiore in S, in ma- 
niera tale che, posti questi in movimento, essi 
«tingono fra le loro scanalature i fusti medesi- 



0( 10 > 

mi, e gì' infrangono , e li traggono a se col lo- 
ro moto. Coti successivamente sono portati tot- 
to T HÌona di tutti i piccoli cilindri , e dopo 
una sola rivoluzione del cilindro maggiore esco- 
no nU" altro estremo io B schiocciati perfètta- 
mente , e colla lisca , so non. del tutto slaccata dal 
tiglio, ridotta almeno in minutissimi frantumi. 

E siccome la diversa grosseaza de" fusi ■ ri- 
chiede ancora clic più o meno strettamente sia- 
no a confatto i piccoli cilindri col grande, onde 
abbia luogo il Canape a scorrervi tramezzo sen- 
za logorarsi, si prevede a questo col moto della 
vile K, la quale girata or per un verso, edora 
per l'altro, ora tende la fune, or la rallenta, 
e cosi regola a misura del bisogno la compres- 
.éìouo de cilindri medesimi. Oltredicliè; essendo 
adattala questa vite alla molla L, si ottiene e- 
ziandio che la Macchina abbia un certo giuoco 
di elasticità, pel quale allontanandosi uu poco 
i piccoli cilindri dal grande allorché la canapa 
vi passa sotto, vicn tolto o almeno diminuito al- 
quanto il perìcolo che le scanalature tronchino 
le fibre del tiglio , e lo rendano meno tenace (5) . 



(5) Nella macchina di cui- ho fatto imo in 
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Ecco in treve quanto è veramente esienziale & 
conoscersi incorno alla struttura della macchini,' 



queste sperienze il cilindro B non solo è tratte^ 
nulo dalle funi , ma è nache fisso in centro con, 
alcune viti , perchè bisogna eh' egli eserciti una 
sforzo nel comunicare, il moto al gran cilindro. 
Perciò egli non partecipa deli ' accennato giuoco 
di elasticità , ed affinchè i fusti nei? uscire in ,B 
non soffrano è necessario di lasciare fra C uno , 
e /' altro cilindro il maggiore spazio possibile . 
A questo difetto però si è proveduto in altra 
macchine con un cambiamento semplicissimo . Il 
cilindro B j« esse non è già scanalato in tutta, 
la sua lunghezza , ma soltanto nelle due estrc~ 
mità, cosicché sembra terminato in due rocchet- 
ti a stella, i quali sono di un diametro maggiù' 
re del rimanente del cilindro ; ed essendo questi 
a contatto del cilindro più grande solamente 
co loro denti, servono per tal modo a metter in, 
movimento il cilindro medesimo , e lasciano nel 
mezzo uno spazio foto per cui possono iihera- 
mence passare i fusti . Inoltre egli non è collo- 
cato in B, ma in E, ove sta in vece dell'assi- 
cella a forma di tramoggia E 3 che qui si osserva 
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da me adoperata, e intorno al modo di usarne. 
Veniamo alt* esperimento . 

Par eeso io mi era proposto di paragonare 
fra loro, con tutta quella esattezza) die per ine 
■i poteva , i prodotti di due eguali quantità di 
canapa , raccolta in uno stesso spazio di terra , 
e pari in grossezza, ed in lunghetta , sottopo- 
nendo 1' una all' azione della Macchina, ed a 
que' lavori che vengono prescritti dal Sig. Clni- 
atian s cui ho voluto seguire fedelmente, e pre- 
parando l'altra alla maniera ordinaria, cioè a 
dire colla macerazione, e colle diverse operazio- 
ni che soglionsi praticare con metodo quasi ovun- 
que uniforme prima di porre il tiglio in com- 
mercio. Perciò la quantità totale del Canape de- 



àestinata ad impedire, the le mani di chi tiene 
ijusti scorrano inavvedutamente, sotto ì cilindri. 
Il Sig. Conte Carlo Marescalchi per sua genti- 
lezza mi ha procurata l'occasione di vedere que- 
sto cambiamento applicato alla macchina eh' e- 
gli possiede . Altre mutazioni ancora si sono 
fatte alla prima costruzione di questo strumen- 
to da diversi artefici , ma non ne conosca alcuna 
che sostanzialmente ne migliori l'uso. 
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stianto all' esperienEa fu da ino divisa, in due 
porzioni eguali di Libbre llolognesi 63i, (Kilo- 
grammi 2-2$, 3.) per ciascheduna . £ la elivisio- 
ne fu fatta per modo die in ciascuna delle due 
parti vi Tasse una «tessa quantità di fusti d' ogni 
dimensione: cosicché nell'una , e nell'altra por- 
zione cranvi Libbre 386. ( Kil. 139, ,6f, ) di Ca- 
nape della maggior alterna , e che dopo averne 
recise le vette eccedeva tuttavia in lunghezza i 
piedi 7. ( metri 2. 661.); e le rimanenti Libbre 
24^' (Kil, 88., 65.) per mela eran composte di 
fusti i (fuaii non oltrepassavano in lunghezza i 
piedi ù i , ( Metri 2,090. ) , e per 1' altra metà 
de' fusti -più corti, che apnena aggingnevano ai 
quattro piedi (Metri 1, 52o. ). Per tal maniera 
assortiti i 'fusti secondo le diverse dimensioni a- 
veasi campo di variare alquanto V esperimento , 
benché questo non fosse insinuilo sopra una quan- 
tità molto grande. 

Le libbre 63i. (Kil. uB,. 33.) destinata 
olla macerazione ordinaria furono lavorate ni pri- ' 
mi d'Agosto, e ripulite dalla lisca, e rapinate 
col metodo fin ora usato resero Lib. 77. (Kil. 
27, 86.) di tiglio forte, bianco, e morbido; 
ed inoltre si ricavarono da esse Lib. 3- (Kit. 



l,o8.) abbondanti di stoppa (6) bastantemente 
buona : ■ r ■ - • t - 

Nel tempo «tesso die alcuni opera j esegui? 
▼ano questo lavoro , . fu affidata ad altri due di 
cssì la manifattura della porzione di Canapa , 
die dovea prepararsi colla Macchina. Diseccati 
primieramente i fusti coli' esporli al Sole, veni- 
vano poi di mano in mano da quelli sottoposti 
all'aziono de' cilindri, die solean dare infranta 
la lisca , e < libera da essa la parte tigliosa in 
dne o -tre soli gi.i del cilindro maggiore, allora 
clic il Canape era eorto, e sottile; ma quando 
il Canapè era della maggior lunghezza;, ed in 
proporzione più grosso, non bastavano spesse voi. 



(6) Allontanandomi dalla definizione che dà 
la Crusca della voce Stoppa, fo mi servo di ijue- 
tta per indicare la parte me 11 buona de" filamen- 
ti; e per significare l-a 'parte migliore fo uso 
della parola Tiglio . In. ciò m attenga alle de- 
nominazioni più comunemente usate', onde non 
ne avvenga equivoco; ed anche perche gli esem- 
pi portali dalla Crusca, medesima alla- voce Ti- 
glioso mi sembrano 'autorizzare questo cambia- 
mento . 



te cinque , o sci rivolgimenti . La qual cosa pro- 
cedeva dal rimanersi attaccati al fusto con mol- 
ta tenacità i filamenti verso il piede «li esso, 
mentre si staccavano molto prima, ed assai più 
facilmente alla parte superiore. Ciò-era cagiona 
die si dovessero replicare i giri del gran ci! in* 
dro con perdita di tempo non piccala, e con 
eseguire un lavoro inutile sopra l'altra porzione 
di filamenti che già usciva ripulita ai primi giri. 

Del (piale difetto chi colesse indagare la 
causa forse non sarebbe cosa si fucile a rinveni- 
re; pereti* egli può dipendere ó dall'avere il 
nostro Canape la sua corteccia assai fortemente 
congiunta al fusto verso' il piede, per una eerta 
maggior abbondanza del succo glutinoso, il qua- 
le appunto , come avvisa Thenard (7) , tiene uni- 
ta il tiglio alla lisca , e perciò la macchina non 
può staccamela con quella facilità che alcuni han- 
no sperimentata in altre qualità, di canapa ; o 
fors* anche dalla densità maggiore di essa cortec- 
cia in quella parte , per cui accade che difficil- 
mente può ridursi al grado di seccheeza neces- 
sario acciocché i cilindri facciano 1* effetto loro, 



(7) Troité de Ckimte. Ed..a. T. III. pag. 3fG. 
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senza che poi frattanto V altra estremità de' fila- 
menti Jivenga arida, e si tronchi eotto di essi; 
oppure dall' una , e dall' altra di queste duo ca- 
gioni combinate assieme, il clic non è ora mio 
scopo di rintracciare, die die però sia di que- 
sto, egli è certo che l'accennato difetto si mo- 
stra nel!' uso della Macohina manifestissimo, ed 
allorquando trattasi di lavorare una Canapa di 
molta lunghezza, e che in conseguènza presenta 
una diveraitù notabile di grossezza fra l'uno, e 
l'altro estremo, o la parte più sottile si logora, 
é. si tronca, o l'altra rimane colla lisca incol- 
ta nella, corteccia; ond' è che il. lavoro ad onta 
di una grau perdita di tempo riesce imperfetto, 
Anzi dirà, di più che l' osservazione del di- 
fetto sopraindicato ne condusse a sospettavo, che 
non tanto sia V azione della Macchina quella, la 
quale opera nel far cadere la lisca, quanto piu- 
tosto una certa naturale deposizione che ha 1* 
corteccia a staccarsi, dirò quasi, da se medesi- 
ma. .Perciocché poeta una data tensione delle 
funi è cosa evidente che la compressione, e, se- 
condo la teoria del Sig. Christian (8), anche l'ef- 



(8) Pag. l5. della, .citata Istruzione. 
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(etto de* cilindri dev" essere maggiore , quando 
■corre sotto di essi la. parte più grossa de' fusti , 
ijuclfn che esercita uno sforzo più grande per 
passar oltre. Ma nell'esperimento, allora si era 
appunto, die essi vedevansi operar meno ; ne ad 
ottenere un migliore effetto giovava in veruna 
maniera o il tendere, a il rallentare delle funi; 
mentrechè poi per 1' altra estremità più fiottila 
de'fusti, ove minore si era la compressione , a 
1' attrito , assai più facile e più pronto si osser- 
vava il separarsi della lisca. 

Ne giri si creda un semplice supposto, e 
priva di fondamento 1' idea di riguardare per 
questa parte pooo utile la struttura della mac- 
china, e specialmente tutta quella serie de' ci- 
lindri di legno, che di tanto accrescono la resi- 
stenza, e gli attriti; perchè di questo ancora 
mi sono chiarito coli' esperienza . Avendo osser- 
vato che nella preparazione del Canape di qual- 
che grossezza non pochi filamenti uscivano tron- 
chi , quantunque le funi fossero teso in modo da 
permettere appena ai cilindri una qualche azio- 
ne , si volle metter riparo a questo coi togliere 
anutto tutti i cilindri di legno , a lasciare sola- 
mente il primo di ferro D 1 . Videsi allora che la 
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macchina operava egualmente , ed anzi rispar- 
miando la rottura di molli filamenti portava al- 
quanto più speditamente a rompimento il lavo- 
ro ; rimanendo però il Eolo difetto di ottenersi 
sempre ripulite prima le cortecce verso la cima, 
e più tardi poi quelle del piede. Per la goal co- 
sa io dovetti confermarmi nella preconccpita 
opinione 3 die il separarsi più o meno facilmen- 
te la lisca dalla corteccia o dipende dalla na- 
tura del canapo, o da alcun altra qualità tua 
accidentale, anziché dalla struttura della mac- 
china, e dall' efficacia di essa. 

No altrimenti a dir vero si potrebbe ren- 
der ragione della notabile differenza ebe passa 
fra i risultameli da me ottenuti in questo espe- 
rimento, e quelli pubblicati dal Sig. Christian. 
Poich'Agli afferma in più luoghi, ciac coli 1 nso 
della Macchina in pochi istanti, e senza per- 
dita alcuna, tutte le fibre del lino e della ca- 
napi che in fusti saranno itati sottoposti alla 
macchina, si vedranno intieramente sbarazzati 
'dalla lisca, nella guisa stessa che se il lino e 
la canapa con tutte [e precauzioni immaginabi- 
li fossero stati preventivamente macerati : e che 
lo etesso accade anche operando copra qualità 
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ben dure è diffìcili a lavorarsi , senza che tutta- 
via si rompa alcun filaménto . 

Ciò è ben tutt'nltro da quello cli'io ho po- 
tuto sperimentare . Ma qui convien riflettere , ohe 
1' Autore per Io più ragiona di un canape i cui 
fusti non siano più grossi di una penna da scri- 
vere ; della qual cosa egli medesimo dà un indi- 
zio certo, ove supponendo il -creo ìq cui i fusti 
eccedalo una tale grossezza consiglia come ben 
fatto per un riguardo alla macchina di schiac- 
ciarne preventivamente i piedi con un mazzuolo 
pesante (io). Le quali cose se furono con ragio- 



(9) p ag- lo, 15, 17, i D . 

(10) Pag. 14. Nel testo si legge donfc 

les tiges . . . . i . ne seroient pas plus groases quo 
de petits tuyaux de piume, e poco dopo ..... 

il seroit ton pour menager la machine. 

d* «piatir p rèa In Moment Ics pieds uvee un mail- 

let lourd, et cannelé sur une face 16 posso 

inoltre assicurare che tale necessità di avere 
gualche riguardo alla macchina non è esagera- 
ta ; poiché anche nel corso di onesto piccolo e 
sperimento più colte si vider rotti i cilindri dì 
legno . 
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ne supposte, «consigliate dall'inventore dell» 
macchina, non lo potrebbero essere egualmente 
da ciii conosca per esperienza che io terreno a- 
dattato, ed ove ben si coltivi questa pianta, i 
fusti più sottili di essa eccedono costantemente 
l'accennata grossezza, e quivi poi quand'anche 
fosse riconosciuto necessario il proposto lavoro 
non jpotrebbesi assolutamente eseguire per la 
grande quantità del raccolto. 

E poiché non sarà inutile il fare un cenno 
dì confronto delle dimensioni che acquista il 
Canape nelle nostre terre , con quelle che si os- 
servano nella Canapa di altri paesi, giova il 
ricordare , che gli Agronomi, e i Naturalisti 
Francesi (u), non che gl'Inglesi, ed i Tedeschi 
(12) assegnano a questa pianta l'altezza media 
di piedi sei parigini (Metri 1,960), ed otto 
piedi (Metri 2, 5g8) per la massima . Ma qui 
vediamo il nostro canape alzarsi d'ordinario a 



(11) Nuovo Corso Completa dì Agricoltura. 
Art. Canape, e Nouveau Dintiomiaire d? Histoiro 
Naturellc Art. Chanvre . 

(12) Thaer. Principi* raiso/més d'Agriculture . 
Tom. 4. p. i?5. 



dieci (Metri 3, 80), e undici piedi (Metri 4> 181) 
Bolognesi (13), e talvolta mi è accaduto ancora 
di misurarne di tredici (Metri 4>94 l )> e °>i 
quattordici (Metri 0,3-21) (14). Di maniera ta- 
le che tolta la vetta la quale non è atta a lavo- 
ro per la lunghezza di un piede (Metri o,3tio), 
ed esclusa la radice, poiché da noi non si strap- 
pano da terra , ma si recidono i fusti, questi ri- 
mangono il più delle volte lunghi otto (Metri 
3,041), o nove piedi (Metri 3,42i);epuò sta- 
bilirsi che la lunghezza media della sola porzione 
da lavorarsi supera i piedi sette ( Metri 2, 6G I ) . 
Posta la quale altezza egli è chiaro che assai 
notabile ancora esser ne debba la grossezza del 
piede, c mentre per esempio nella sommità il 
diametro non è più di due (Metri o, oC5) o tre 
punti (Metri o, 008 ) l'estremità inferiore pa- 
tri eccedere i sette punti (Metri 0,019), Diffe- 
renza assai notabile, e sopratutto nell'uso della 
macchina sensibilissima', la quale però non ha 



(13) II Piede di Parigi sta a quello di Bo- 
logna come il numero 1440. al l6^X 

(14) Si vegga la nota dell'Illustre Tradut-i 
tore di Thaer al luogo poc' anzi citati. 



luogo ne' fusti di picciolo, altezza , in cui ambe- 
due lo estremità sono assai sottili , e fra 1' una, 
c I' altra non corre molta difformi sa dì diametro . 
Ne è meno manifesto) posti gli stessi dati , cito 
in proporzione dell' indicata, grossezza, de' fusti 
verso, il piede s'aumenta altresì la densità, degli 
strati corticali, e s' accresce insieme la tenacità, 
e la coereuza loro , e l' attitudine & ritenere 
l' umido, dalle quali , come superiormente ac- 
cennai, probabilmente procede l'ostacolo elio in- 
contrano i cilindri nel separarli dalla lisca. Non 
è dunque a. maravigliarsi se V effetto della Mac- 
china in alcune circostanze si trovò buono, in 
oltre no; perciocché esso dovette sempre dipen- 
dere dalla varia natura , e dalle diverse dimen- 
sioni del Canape sottoposto in ciascuno de' casi 
all' esperimento . 

La parte di lavora fin or» descritta forni 
materia di continua occupazione ai due Operaj 
per più di tredici giorni, cosa da non credere 
so si ponga mente alla piccola quantità di Ca- 
napa, elio doveasi lavorare. Ma so si consideri 
che de' fusti sottili sedici, o diciotto potevano a 
stento passare insieme sotto i cilindri senza so- 
prapporsi l'uno all'altro, o se erano alquanto 
grossi cinque o sei soli bastavano a produrre una 
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soverchia resistenza, chiunque dovrà persuaderai 
die tanto tempo fu necessario a così poco lavo- 
ro. Compiuta però questa prima operazione, ^ 
pesato di nuovo il Canape netto dalla lisca, si 
trovò ridotto a Lib. 140 , ed ouc 5. ( Kil. 5o, Si ) 
di filamenti, o a dir meglio di cortecce, nelio 
quali i tìtamenti erano incollati assieme in graa 
parte dalla sostanza glutinosa, o ricoperti nella, 
superfìcie esterna dal tessuto cellulare, che con- 
corre esso pure a tenerli congiunti. 

Seguendo ciò che prescrive il Sig. Christian 
furono iodi portate queste cortecce in luogo fre- 
sco, ove laiciarorui tre giorni per contrarre nuo- 
vamente alcun poco dell' timidità perduta nella 
prima rìiseccazione , il che dall'Autore vien det- 
to risitdare ; e dopo avere di poi rimessa la Mac- 
china iti punto con tutti i cilindri di legno, e 
tese lo funi in proporzione del bisogno, le cor- 
tecce anzidette vennero sottoposte ad una secon- 
da operazione, quella cioè che il Sig. Christian 
chiama raddolcimento , che è quanta dire una ri- 
pulitura, con la quale i filamenti acquistano -un 
primo grado di morbidezza. , ■ .1 

Nel ripassare le cortecce sotto i cilindri si 
osservò, che il tessuto cellulare, e tutta quella 
materia glutinosa , che esteriormente riveste gli 
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«rati corticali cadeva, poco a. poco sotto la for- 
mo, di polvere verdastra, tanto che le fibre ri- 
rtanevauo sufficientemente ripulite in pochi giri 
del gran cilindro. Tuttavia non può tacersi cito 
anche in questa seconda operazione vi fu molta 
diversità fra i risultamcnti da me ottenuti, • 
quelli dell' inventore . Perciocché a lui giovò uu 
certo grado di umidità Ile' 'ulti per averli presta- 
meli tu ripuliti , a ine fu più utile, e rese più spe- 
dito il lavoro un grado tale di secchezza, por cui 
lo, sostanza del (ossuto cellulare, resa quasi una 
materia squamosa, potesse staccarsi, e cadere 
per semplice effetto di strofinamento. Inoltre il 
grado di raffinamento acquistato dal canape in 
questa seconda operazione fu ben diverso, e as- 
tai minore di quello che il Sig. Christian affer- 
ma potersi per essa ottenere . Poiché in più d'un 
luogo della sui. Istruzione egli asserisce che la 
filamento, così raddolcite sono suscettive a refi- 
riarsi al pettine quanto si conviene per gli usi 
ordinar/ (l5). Ma nel narrato esperimento, quan- 
tunque le cortecce all' uscire dai cilindri fossero 
alquanto più divise di prima, conservavano tuli 



(15) Pag, 16, 37. 



DigitizM D/Googll 



o( =5 )0 

tavìa la medesima forma , e ben lontano dal se- 
pararci in minuti filamenti, e di quella finezza 
che si ricerca, perchè possano iodi venire pas- 
sar i ni pettine, c ridotti in filo, esse si presen- 
tavano a guisa di sottili strisce, ciascuna della 
quali era composta di un buon numero di fibre, 
cui il frapposto glutine manteneva assieme unita 
strettamente. Cosicché per mio avviso non solo, 
ma per sentimento ancora di quant' altri e Mani- 
fattori, e Agronomi videro i risulta me riti della 
riferita esperienza non si sarebbe potuto ne pre- 
pararle col pettine , ne convertirle in cose di 
uso, se non che rozzo (iS). 



(16) Incorno alla precisione del lavoro con. cui 
si ottennero questi risultamenti non mi rimane 
alcun dubbio, perchè venne sorveglialo , e di- 
retto con particolare diligenza dal Sig. Inge- 
gnere Gaetano Ceschi Custode dell' Orto Agrario 
di questa Pontificia Università , il quale mi fa- 
vori della sua assistenza ancora neW altre parti 
dell'esperimento. Potrei però eziandio in testi- 
monianza delC esposto citare V autorità di molte 
persone. Ma per ogni altra vaglia quella de'miei 
^spettabilissimi colleglli li Sighafi Professori 



Non si può per altro negare che portando 
e. lungo 1' operazione del raddulc intento , o repli- 
cando i rivolgimenti de' cilindri io fin' a .tanto 
che ciascuna inanella di Canapa sia stata sotto 
la loro azione per sette o otto minuti, le cor- 
tecce si suddividono maggiormente , ed alquanto 
più acquistano di morbidezza ; cosicché s* acco- 
stano, in apparenza almeno, a quello «tato in 
cui Ot tengami coli' ordinario metodo della ma- 
cerazione . Ma oltreché il tiglio non si riduce 
conluttociò giammai nd un eguale finezza, per- 
chì; sempre vi rimangono insieme unite" non po- 
dio fibre, egli poi esce dai cilindri logoro, e 
tronco per lo soverchio strofinamento, e soffro 
perciò una gravissima perdita nel peso, > nella 
tenacità., senza che d'altronde guadagni nò pun- 
to né poco nella bellezza del coloro . E potrei 
ancora aggiugnere in contrario il gran consumo 



Dott. Francesco Orioli, Cav, Gio. Aldini, Dntt. 
Francesco Biondini, Dott. Francesco San caga- 
ta- 1 Dott. Fulvio Gozzi, e del Sig. Ingegnerà 
Giovanni Brasa, che furono presenti a questa 
parie deW esperienza , ed attentamente esamina- 
rono gli effetti della macchina . 
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di tempo, che non si eviterebbe seguendo un tal 
metodu , se 1* altre ragioni poca' anzi addotte non 
fossero più che sufficienti a persuaderne l' inuti- 
lità, e "1 danno . 

i'er la rjual cosa nell'esperimento intrapreso 
stimai meglio di non attenermi ad esso, e pre- 
ferii di avere un tiglio mono morbido , ma in 
quantità maggiore, e più tenace. Ciò fu cagio- 
ne, che non fosse da me trovata tanto super- 
flua, come pur sembra all' Autore, ijuell' ulte- 
riore preparazione, ch'egli insegna doversi fare 
al Canape, e che consiste in una specie di ma- 
cerazione eseguita . in un tino, o in un» vacca 
di capaciti proporzionata al volume dei tiglio, 
e ripiena d' acqua in modo che i fila meati riu- 
niti in fascetti vi stiano sommersi , e vi rimanga- 
no per un giorno. Questa preparazione è con- 
siderata dal Sig. Christian necessaria nel solo 
caso di volersi un tiglio finissimo, morbidissimo] 
e quale non si ottiene giammai, die' egli, col- 
la macerazione ordinaria (17) . .Io però posso 
accertare di averla trovata essenziale anche pel 
caso più comune di voler ridurre le cortecce ul- 
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lo stato di un tiglio atto - appena a qualche la- 
voro , e per compiere quella preparazione elio 
sotto i cilindri era riinasta manifestamente im- 
perfetta . 

Posi adunque le cortecce in un vaso, ed a- 
vendo versalo entro di esso acqua di fiume a ta- 
le altezza, die quelle ne rimanessero ricoperte, 
così le lasciai per ventiquattr' ore . Di poi riscia- 
quandole vidi che 1* acqua perdendo la sua lim- 
pidezza acquistava un color verdastro, e dive- 
niva puzzolente. Onde io m'era quasi persuaso, 
che dopo questa lavatura i filamenti ne sarebbe- 
ro, riusciti morbidi, bianchi, e ben divisi. Asciu- 
gati però li riconobbi incirca nello stato di pri- 
ma, e specialmente quanto alla morbidezza, ed 
al colore. Il perchè mi determinai al prosegui- 
mento degli altri lavori, che l'Autore prescrive 
come da praticarsi soltanto quando si desideri 
una finezza oltre ogni limite, ed una san ordi- 
naria morbidezza . 

Disposi quanto poteva occorrere per la ma- 
cerazione, e lavatura nella lisciva, ed in questa 
lasciai sommerso il Canape per più di ventiquat- 
tro ore; indi Io ritirai , ri scia qua «dolo in acqua 
pura, e cambiando questa più volto , fintanto- 
ché fu veduta uscir limpida nello sciaquare , a 
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strofinarc i filamenti. Dopo tale operazione i fa- 
scctti di tiglio furono messi al Sole per asciu- 
garsi eopra alcuno funi; di poi vennero ripassati 
alla macchina per alquanti giri, acciocché per,» 
dessero quella straordinaria ruvidezza, che nel- 
l'asciugamento aveano contratta. 

Con l'esposta preparazione posi termine a 
quella parte della sperienza, che riguarda l'uso 
della macchina secondo gl'insegnamenti del Sig. 
Christian, ne volli proseguir oltre, quantunque 
egli prescriva ancora di eseguire una terza la- 
vatura col sapone, mettendone nell'acqua che 
vuoisi adoperare un oncia per ogni libbra di 
tiglio, e quantunque io ne vedessi veramente il 
bisogno; perchè i filamenti usciti dalla lisciva, 
e ripassati ai cilindri, erano tuttavia ruvidi, e 
insieme attaccati, e neri, dirò quasi, in con- 
fronto dell'altra porzione di tiglio ottenuto osi- 
la prima parte dell'esperienza coli' ordinaria ma- 
cerazione. Che se ad avere il compiuto imbian- 
chimento del tiglio, ed il raffinamento di esso s 
l'avessi anche semplicemente lasciato a macerare 
nell'acqua per pochi giorni, forse sarebbe si ot- 
tenuto l'intento. Ma questo non volli io faro 
per non allontanarmi dal nuovo metodo , ed af- 
finchè non potesse nascer sospetto, che le fibre 
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fowersi indebolite per quel principio ili putrefa- 
zione die l'acqua induce, secondo il parere dì 
molti, nelle fibre medesime; difetto che nel me- 
todo della macerazione dal Pig. Christian è ri- 
guardato come il massimo (■&). La lavatura col 
sapone credetti poi di poterla om mettere senza 
rendere imperfetto 1' esperimento , essendo per- 
suaso che una lai pratica non può tornare di 
alcuna utilità in una grande coli ivazionc , ed ove 
non sono da preparare ccntinaja di libbre, ina 
mi^linja e migliaja (19). Per questa considera- 
zione tralasciata come superflua V ultima parto 
dell'esperienza, a compimento di essa non rima- 
neva che di conoscerò quanto fosse il peso del Ti- 
glio ricavato eolla macchina . Si trovò questo 
JLib. jo2. (Kil, 36,9l) peso a dir vero assai con- 



fi») Pag. 6, 11, 18, 19, ai, ed altrove in 
più luoghi. 

(19) Nella Provincia dì Bologna, ave la colti- 
vazione del Canape si. può dire ristretta alla solo- 
pianura , estesa l'ornature Bolognesi SccGcj, 91. 
clic sono Ettari 1 GGjG I , 28. raccnìgonsi an- 
nualmente più di 14 milioni di Libbre Bologne- 
si , ossia sei milioni circa di Lihbre Metriche . 
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siderevole in proporziono delle Lìb. ff. (Kil. 27. 
86) prodotto della parte di Canapa macerata . 

Il colore però del tiglio non macerato , che 
era come si è detto assai cupo , c misto di ver» 
de, e giallo; e specialmente la poca morbidez- 
za di cui si Eentiva fornito m' indussero a so- 
spettare, che V eccedenza del peso potesse attri- 
buirsi in parte all' imperfezione del lavoro, ed al 
non essere i filamenti bastantemente ripuliti . E 
giudicando dall apparenza ero a dir il vero ben 
ragionevole T attribuire alla canapa macerata 
migliori qualità; e quindi il crederla meritevo- 
le di maggior prezzo, atto a compensare il di 
più del peso della canapa non macerata, e ri- 
durre a nulla il vantaggio della Macchina , Que- 
sti riflessi mi aprirono il campo ad altre sperien- 
zo intorno alla natura del tiglio ottenuto col 
nuovo metodo, e particolarmente sulla tenacità, 
di esso, sulla morbidezza, e sulla qualità di la- 
voro che si sarebbe potuto ricavarne col pettine ; 
cose tutte essenzialissime a conoscersi , e dalle 
quali dipende il maggiore o minor pregio del 
Canape, allorché passa in commercio. 

Sperimentai la tenacità sopra due funi della 
grossezza di sei miUmclri composta l'una col ti- 
glio macerato, l'altra col tiglio non maceralo. 
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Ambedue furono divise in più pezzi di eguale 
lunghezza, e a ciascuno di questi ver tieni me a re 
posti si appendeva poi un determinato peso che 
veniva progressivamente accresciuto sino al tron- 
carsi della fune ; ed essendosi notato guanto reg- 
geva 1' una, c quanto l'altra sempre fu trovata 
più debole quella di tiglio non macerato. Ripe- 
tuta F esperienza più volte si vide costantemente 
romperei quest'ultima per un peso, che non ol- 
trepassava le libbre 49° (Kil. 17?, 3l), dove- 
chò la prima non solamente sostenne un tal peso, 
ma ne portò ancora de'mnggiori , e lino a libbra 
56l. (Kil. 2c3. co). E qui giova il notare, che 
quantunque le funi potessero dirsi eguali, pure 
misurandone con tutta precisione il diametro tro- 
tossì alquanto più sottile quella del tiglio mace- 
rato , e perciò si dovette argomentarne lauta 
maggiore la tenacità. 

Ma poiché io era assai prevenuto in favore 
della forza del Canape non macerato, ed avrei 
fermamente sostenuto, che il tiglio dovesse risul- 
tarne assai tenace (nel quale inganno eran pur 
meco altri molti) dubitai che qualche errore po- 
tesse essersi introdotto nell' esperienza per parte 
del fabbricatore delle funi, o perchè queste non 
fossero attorte egualmente, o perchè i filamenti 
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non vi si trovassero in pari numero, e similmen- 
te disposti, ed inumiditi in ambedue per averne 
una pienti parità, di circostanze. Perciò variai 
l'esperimento. Ad un manifattore di Canapa 
feci dividere la parte più grossolana dei tiglio 
dalla più fina, separandola in diverse qualità se- 
condo è F ubo dell'arte; ed una porzione del 
tiglio più sottile ricavato tanto dalla macera- 
zione, che dalla Macchina fu dato ad no abile 
filatrice, perchè ne traesse un filo di qualche fi- 
nezza 3 e di grossezza, perfettamente eguale. Chie- 
sto filo fu da me destinato a moltiplicare gii espe- 
rimenti intorno alla tenacità; poiché potendo in 
tal maniera agire con piccoli pesi, diveniva as- 
sai facile , e di poca briga 1' accrescerne il nu- 
mero a piacimento per accertarsi vie meglio del- 
la cosa. Oltredichè parenmi che per la filatura, 
siccome operazioue più semplice, che non è il 
fabbricar le funi, si potesse con più sicurezza 
ottenere quella puri ih di circostanze, la quale 
si ricerca in una sperienza. 

I risultameli però si furono conformi agli 
altri poc'anzi esposti, perchè avendo replicato 
per ben ventiquattro volte lo stesso esperimento 
sopra ambedue i fili, quello di tiglio macerato 
non mai si- ruppe con meno di cinque libbre 
3 
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(Kil. I)8l ), e piit d'un» volta resse fino alle 
7 (Kit. 2,y5.)i l'altro spesse volte non arrivò 
a reggere tre sole libbre (Kil. 1,08.), e sempre 
poi ai vide troncarsi per un peso minore delle 
cinque (Kil. 1,81.) Cosicché fu forza il persua- 
dersi di quello, che niuno prima dell' esperienza, 
aveva ne anche sospettato, cioè, che la tenacità 
del tiglio più aoffr.i per l'attrito della Macchina, 
di quello che sìa p>T la macerazione. 

Ma dopo il fatto ponendo mente alla ma- 
niera con cui i cilindri producono il loro effetto 
nel separare le cortecce dalla lisca nel primo la- 
voro , patvemi di vedere che oltre all' attrito 
siavi un nìira colisa che concorra a diminuire la 
tenacità del tiglio,. I fusti nel frangerei eotto 
le scanalature, le quali seno lavorate ad angolo 
oeuto, si piegano a seconda dello stesso angolo, 
e la lisca si apre in ciascuna frattura in modo, 
che quella parte de' filamenti , la quale rispetto 
all'apice di ugni angolo rimane al di fuori, 
soffre uno sforan, che srnza dubbio cagiona nelle 
fibre una distensione, un allungamento; la qual 
cosa non può accadere pensa che le fibre stesse 
B* assotiglino, ed acquistino una certa disposizio- 
ne a rompersi più facilmente. E tanto più sensi- 
bile dtibb' essere l' accennato sforzo , e la diateli- 
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sìone, quanto più grossi sono ì fusti del Canape , 
o i frantumi della lisca ; e così appunto lo dimo- 
stra I' esperienza , vedendosi quasi sempre nelle 
cortecce multi filamenti tronchi verso il piede , 
e meno indeboliti osservandosi verso la cima. 
Qualunque tuttavia siasi la causa di ciò egli è 
c«rto, che il maggior vantaggio della Macchina, 
quello per cui essa viene tanto encomiata dai 
più, non solamente si riduco a nulla, ma si 
osserva anzi convertito in un manifesto dunuo. 

Ne assai diverso da questo si e il vantag- 
gio, che può attendersi dall'uso di essa quanto 
alla finezza, alla morbidsasa, al colore, all'al- 
tre qualità tutte che deve acquistare il tiglio 
nel raffinamento . Secondochè vengo assicuralo 
concordemente dai diversi manifattori cui ho in- 
caricati di si fatto lavoro, ciò non si ottiene che 
in più lungo tempo, e con maggior diligenza, 
di quello che si richiegga dal Canape macerato \ 
e poi in fine rimane un tiglio nerastro, ruvido, 
e grossolano. E quanto alla finezza , se all'occhio 
non apparisce del tutto manifesta a prima vista 
la notabile differenza che passa fra 1' uno e l'al- 
tro tiglio, si può per altro argomentare da que- 
sto, che un dato peso di essa, nel lavorarsi per 
gli usi domestici consuma più di sugna so sia 
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del macerato, di quello che se sia preparato 
colla Macchina. II elio mostra apertamente es- 
sere le fibre, e i filamenti del primo assai più 
divisile moltiplicati, perocché presentando an- 
cora una maggior superficie dna luogo die vi s'at- 
tacchi, e si disperda ona eruttatiti più grande 
di materia untuosa. Fora' anche potrebbe dirsi, 
che il Canape meglio spogliato per la macera- 
zìone^cl principio resinoso, del succo glutinoso, 
e della materia colorante acquista maggior fa- 
coltà assorbente, ed una più grande affinità chi- 
mica per la materia medesima. In nna parola 
tutto lo osservazioni, e le sperienze concorrono 
a dimostrare che il tiglio preparato colla Mac- 
china non può reggere al confronto di quello che 
si ha per la macerazione , cosicché tutta 1' uti- 
lità del nuovo metodo si restringe all'aumento* 
di un quarto circa nel peso del prodotto. 11 qua- 
le aumento perù non può distinguersi se sia rea- 
le , o apparento, se prima non s'attribuisca al 
Canape un prezzo proporzionato al minor pregio 
di esso, e piir tal modo si venga a conoscere il 
valore del prodotto in ragione e della quantità, 
e della qualità del medesimo. Calcolando elio 
Lih. ice (lui. 36, i8.) della Canapa migliore 
si englion vendere più di trenta Franchi, ed in 
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proporzione U rnen buona, cioè a dire più gros- • 
solata, ma che tuttavia conservi molta tenacità, 
si valuta ventidue , o ventiquattro Trancili , que- 
sta clie lia un tiglio non solamente ruvido, e ne- 
ro, ma eziandio debole, l'orso non potrà ne an- 
che meritare diciotto, o venti franchi.. Ter tal 
modo probabilmente potrebbesi dimostrare ridot- 
to a nulla ancora quel vantaggio, che sembra 
derivare dal maggior prodotto in peso. 

Ma per non entrare in queste troppo minu- 
te indagini, per le quali d'altronde in una pic- 
cola sperienza difneii mente si potrebbe scoprire 
ii vero, io mi rivolsi piuttosto ad altre conside- 
razioni, e principalmente a ricercare quale sia 
stato r impiego del tempo, e della, mano iT ope- 
ra neir eseguimento del lavoro . Non volli tut- 
tavia nel calcolo stabilire per dato fondamentale 
i tredici giorni, che nell'esperimento, come so- 
pra fu detto, si videro necesearj a' due Opera) 
per preparare Lib. 63t. (Kil. 228,33.) di fusti, 
i quali convertiti poi in tiglio si ridussero a Lib. 
102. (Kil. 36,91.). Qualche notabil perdita di 
tempo ne' primi giorni del lavoro dovea ragio- 
nevolmente attribuirsi all'imperizia, e poca pra- 
tica degli opera) medesimi intorno all' uso della 
tacchina, e perciò quel dato potea soffrire qual- 
che giusta eccezione . 
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Indotto da sì fatti motivi ordinai un' espe- 
rienza espressamente diretta a riconoscere qua! 
lavoro ai possa fare in un dato tempo colla Mac- 
china senza interromperne un solo momento l' a- 
zione. Due uomini per più di sei ore si occupa- 
rono di questo, e meni re 1' uno moveva in giro 
i cilindri, l'altro assiduamente sottopóneva i fu- 
sti, e ne ritirava le cortecce, cambiando poi a, 
vicenda di occupazione a misura che quello posto 
ai manubrio era stanco . Perciocché non é da 
credersi che poca forza si richiegga a girare i 
cilindri, e specialmente allorché i fusti siano al- 
quanto grossi. Ne il' altronde nn fanciullo, co- 
me asserisce il Sig. Christian , può sempre esser 
atto all'altro lavoro di sottoporre, e ritirare i fu- 
sti, poiché in ciò si richiede molta diligenza, e 
destrezza, onde tutto sia eseguito prontamente, 
c senza che ì filamenti escano intricati, e disu- 
guali ne' capi . Perciò dne nomini, e non un uo- 
mo ed un fanciullo furono destinati a questo la- 
voro; cui avendo io assistito continuamente, os- 
servai che a preparare una sola manella di fu- 
sti eran nccessarj venti minuti di tempo. E poi- 
ché dodici di tali manelle, secondo la pratica 
de' nostri coltivatori, compongono un fascio ne 
dedussi che a lavorare un fascio sono necessarie 
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quatti? ore, e che in una. giornata di dodici ore 
due uomini appena possono preparare tre fnsci , 
Ma dietro il calcolo ordinario un fascio di fo- 
sti rende libbre cinque dì tìglio . Dunque due 
uomini in dodici ore lavorano Libbre quindici 
(Kil.5,43.), e perciò Lib, Ti (KiL 2,71.) per 
ciascheduno . 

Ora si consideri che in un fondo di media 
grandezza, in cui si raccolgano Lib. óooo ( KiL 
JS09, 25) di tiglio , queste vengono preparate 
in un mese , e mezzo da quattro persone , le qua- 
li pi>i nel tempo stesso eseguiscono molti altri 
lavori. Arano le terre, raccolgono il Frumento- 
ne, alimentano in ciascun giorno ii bestiame j 
trasportano gli strami, fanno cent" altre cose 
ohe è qui superfluo il ricordare. Per tuttociò 
poossi stabilire, che lavorino intorno al Canape 
la mezza giornata appena, e fors' anche un tal 
supposto è eccedente . Da esso perù si ricava 
che quattro persone in ventidue giorni, e mezzo 
possono lavorare comodamente Lib. 5ooo di Ca- 
napa riducendola a quello stato in cui passa dal- 
le mani dell' agricoltore a quelle del merendan- 
te , o del manifattore . Bla secondo il d;ito elio 
si ricava dalla riferita spcrienza , cioè a dire 
che un uomo lavora alla macchina Libbre set- 
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te, e mezza (Kil. 2, 71 ) per giorno, le Libbra 
5ooo (Kil. iScg, 2.5) richiederebbero it lavoro di 
lina persona per giorni 666, e di quattro per- 
«one per giorni 166 vale a dire meri 5, e 16 
giorni . 

E qui si noti ohe nel mìo supposto le lib- 
bre Seco ( Kil. 18091 25) secondo 1* usato metodo 
«ono lavorate in ventiline -giorni, e meno com- 
pletamente, cioè a dire dal raccolto, lino a quel- 
l'ultima rafinatezza che vien data al tiglio dall' 
Agricoltore . Ma adoperando la macchina le lib- 
bre sette, e mezza (Kil. 2, 71 ) preparate da un 
operajo in uo giom» sono appena dirozzate col 
separarne la corteccia dalla lisca . Rimane poi 
allora da ripassare le cortecce alla macchina per 
togliere il glutine, e la materia colorante, e 
per dare al tiglio un primo grado di morbidez- 
za ; rimane di fare la prima macerazione, e la 
lavatura nell'acqua; rimane di eseguire la se- 
conda macerazione nella lisciva, e l'altra lava- 
tura nell'acqua; riinane d' asciugare finalmente 
il Canape , e di apprestargli un ultimo grado 
di morbidezza, passandolo per una terza volta- 
soito i cilindri; lavori tutti che esigono attenzio- 
ne, diligenza, e tempo non breve. Por la ijual 
cosa è chiaro che unendo insieme il tempo che si 
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richiede in essi, e noli" eseguire il raccolto del 
Canape, e 1' osso r ti me ut o de'i'usti, i cinque mesi, 
e mezzo trovati necessarj alla preparazione del- 
le Lib. 5coo (KiL 1809, 25) si possono aumen- 
tare sino a sette senza timore che siavi esage- 
razione nel calcolo (20) . 

Che se taluno a tutto questo opponga 1* ine- 
sperienza j e la mancanza di esercizio nell 5 uso 
della Macchina, come cagione di un maggior 
coniamo di tempo in un primo tentativo, io non, 
vorrò negare che ciò possa essere, ed acconsen- 
tirò ancora, che nell' esperimento sia occorso per 
questa parte alcun errore. Ma nondimeno farò 
riflettere che quand'anche sì ottenesse di ridurre 
alla metà il tempo impiegato nel primo lavoro, 
cosa la quale per verità non credo, possibile, la 
perdita tuttavia di oltre a due mesi, che si spen- 



do) Se anche vogliasi supporre che ciascun 
fascio di Canapa non. renda solo Lib. 5, ma ben., 
si Lib. 6 £ come incirca si ricava dal dato che 
Lib. 63 1. di fusti, macerate han reso Lib. 77, 
e preparate colla macchina diedero un prodotto 
di Lib. 102, rifacendo il calcolo ti vedrà, eh* 
s* avvantaggia di poco . 
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darebbero inutilmente nella preparazione rlclla 
Canapa è assai da valutarsi, ed essa sola batte- 
rebbe a persuadere l'inutilità del proposto stru- 
mento, anzi il danno die sarebbe per derivare 
alla campestre economia dall'uso di esso. E a 
quelli i quali dicono essere bensì la Macchina 
poca utile nello stato attuale, ma ohe però po- 
trebbesi adoperare con più vantaggiose con ri- 
sparmio di tempo, se si ottenesse di unirla ad 
nitri ordigni, e farla muovere da una corrente, 
credo di avere con ciò dato a conoscere una del- 
le molte difficoltà , ch'essi avranno a superare , 
se vorran porre ad effetto il loro pensamento . 

Fin qui però io non ho fatto che esporro 
quello considerazioni che celi' esame del nuovo 
metodo si offrono le prime. Chi si facesse a scan- 
dagliarne più minutamente ogni particola ri tit. 
molt* altri difetti forse vi troverebbe, nome por 
esempio la difficolta' di ben asciugare i fusti, e 
hi giusto grado che si richiede, perchè la lisca 
«e ne stacchi agevolmente , senza che le fibre nel 
piegarsi si tronchino, anche piò dell' ordinario, 
per la troppa secchezza; e l'altra non minore 
di tendere le funi precisamente quel tanto che 
fa d'uopo, acciocchii la compressione do' cilindri 
non sia ne men del bisogno, ne soverchia; pa- 
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rimente non sarebbe da passare Botto silenzio, 
che coli' uso delia Macchina, va del tutto perduto 
il prodotto delia lisca, la quale ridotta in mi- 
nutissimi frantumi non può più servire per com- 
bustibile; ed altri inconvenienti ancora di que- 
sta natura si potrebbero annoverare , che per se 
stessi sono di poco momento , ma, riuniti forma- 
no un' oggetto da non trascurarsi nel calcolo del- 
le utilità, e dei pregiudizj , che può produrre ii 
nuovo metodo . Nel qual calcolo poi d' altronde 
se non si possono affatto detrarre molti difetti 
che l'Autore attribuisce al metodo antico, con- 
viene almeno diminuirne d' assai 1' importanza. 

E perchè in questa parte ognuno possa esser 
giudice di quanto io asserisco) riferirò le parole 
stesse del Sig. Christian, il quale alla pag. 7, 
della citata Istruzione cosi si esprime . Non m ac- 
cignerù a parlare de* peno» lavori cui la mace- 
razione necessariamente assoggetta , dirò solo 
che se una tal operazione pone in (ani' imba- 
razzo coloro che la Jan male, e di questi si è 
il maggior numero, quanti e vie maggiori non. 
ne darebbe ella mai se farla si volesse il me- 
glio possibile ? Converrebbe separare i gambi sot- 
tili e verdi dai grossi e biforcuti ; i corti dai 
lunghi , la canapa verde e grossa dalla verde * 



o( 44 )» 

lattile , « questa dalla gialla ; la canapa già 
svelta dal terreno da qualche tempo , da quella 
di recente ricolta ; quella nata all' ombra da quel- 
la al sole ; converrebbe die ì mucchi di fastelli 
fossero disposti in modo che quelli che sono al 
disotto, al disopra, ed ai lati fermentassero con 
altrettanta prontezza e regolarità di quelli del 
centro; che le radici avessero nella fermentazio- 
ne parte minore delle teste dei gambi , atteso 
che le radici si macerano più presto che le teste 
o cime; converrebbe trarre più volte al giorno 
alcuni di questi dal Jando , dal disopra , dal 
centro e dai lati del maceratoio per conoscere a 
qua! punto ne sia la macerazione in tutte le sue 
parti, etc. etc. So che non si ha nè il tempo, 
ne la possibilità di prender tutte queste precau- 
zioni, le quali non pertanto si rendono indispen- 
sabili per far benè il. lavoro; ma allora con- 
viene rassegnarsi a perdere , come si fece sin 
ora , una parte considerevole dei profitti che la 
coltivazione del lina , e della canapa dar do- 
rrebbe. 

E nella supposizione ancora che prender si 
possano tutte queste precauzioni (e non accen- 
nai pertanto che la metà di quelle che prendersi 
dovrebbero) si sarebbe mlladi mena esposti, come 
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in tutti i paesi, agi' incendj cagionati dal dis- 
seccare la Canapa al fuoco , ai processi che de- 
rivano dalle contravvenzioni ai regolamenti di 
pulizia rurale sulla macerazione ; si sarebbe e- 
sposti a- perdere il ricolto dagli accrescimenti 
delle acque, 0 a vederlo putrefare da una sta- 
gione piovosa, o da una improvvisa procella, o 
tolto o disperso dal vento , cose tutte che acca- 
dono troppo di frequente l si sarebbe finalmente 
espósti , come ovunque , alle fatali esalazioni 
della macerazione , che possono appestare un 1 in- 
tera contrada. Tale si è difetto la natura di 
guest' esalazione , che se un uomo la respirasse 
tutta pura per alcuni momenti, cadrebbe morto, 
quasi colpito dal fulmine ; e se accidenti di tal 
natura furori per buona sorte assai rari, ciò av- 
viene dal mescersi tali esalazioni colV aria , ed 
il veleno ne rimane in conseguenza affievolito , 
ma non distrutto ; giacché a tutti e noto che 
ne paesi in cui sì coltiva la canapa in grande , 
vi regnano gravissime malattie dalla sola mw 
cerazione~ cagionate , e che accorciali sempre di 
vari anni la vita di quegT infelici cA' esercitano 
una tale operazione, su cui taluno j' accìeca in 
modo deplorabile. ■ 

Chiunque perù abbia una sufficiente idea 
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della coltivazione dui canape riconoscerà fàcil- 
mente, che qui l'Autore fra le- operazioni in- 
dispensabili per ottenere un buon tiglio , alcune 
ne conta come om messe nell' usato meto<Ii>, elio 
por verità fra noi , e credo quasi ovunque sono 
praticate; ne d:ii diligenti soltanto , ma ben an- 
ello dai [dò trascurali coltivatori. Altre poi ne 
insegna come necessarie, le quali il fatto dimo- 
stra essere del tutto superflue; poichìi senza di 
osse il nostro canape conserva molta tenacità , « 
pure acquista e bianchezza , e morbidezza e quel- 
le qualità tutte che giustamente e' io non erro , 
lo rendono il più pregiato fra quanti se ne veg- 
gono in commercio. 

Nulla dirò de' danni arrecati dagli incendi, 
e de* pericoli di perdere il raccolto o per accre- 
scimenti d 1 ncque, o per contrarietà di stagioni 
che il guastino , e io mandino a. male ; ne mi 
tratterò a dimostrare esagerati i mali cui l'Au- 
tore all'erma essere esposta la salute degli uomini 
per le esalazioni de" maceri . Il fatto non abbi- 
sogna di prove. Se vi hi paese alcuno in cui i 
maceri si trovino in gran numero, e molto esta- 
ti (2l), e nondimeno, toltone l'incomodo prò- 



L' estensione di un Macero per un pie- 
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dotto dal cattivo odore che spandono , ninn 1 altro 1 
danno, o male producano, egli è certamente in 
questa Provincia «li Bologna, ove alato di essi 
Eon poste j non solo le case de' contadini , ma 
quelle ben anche de' Proprìetarj, i quali tuttavia 
non lasciano di frequentarle e di villeggitre e- 
niandio in esse ne' tempi della macerazione , sen- 
za perciò contrarne infermità veruna. Ne già 
eh' io pensi essere sane , ed inette ad offendere 
la salute le esalazioni de' maceri; che anzi per 
se stesse le reputo in sommo grado malsane j ed 
attissime ad infettare l'aria di un paese. Ma 
quest'io dico solamente, che estesa ancora la 



co/o podere ove il raccolto del Canape sia circa 
di Lib. 5ooo j come si è supposto nel calcolo ri- 
ferito superiormente , è di Tavole Bolognesi 19 
ostia Metri quadrati ij^ , Oo. Quasi ogni podere 
poi ha il suo macero, e maggiore in proporzio- 
ne del bisogno . In Francia i Macerato/ di gran- 
dezza conveniente sono lunghi due tese , e larghi 
una , e perciò la loro superficie è di Metri qua- 
drati 7. 83. Si legga in questo proposito /' Ar- 
ticolo Maceratoio nel Nuovo Corso Completo di 
Agricoltura Voi. XIV. 
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superficie esalante & i[ucl tanto che è necessario 
per una grande coltivazione, siccome è quella 
del Bolognese, non ne apparisce contattaci» no- 
tilo 1* effetto . 

Ma sì fatte cose , perchè bastantemente ri- 
conosciate non vere per l'esperienza di più se- 
coli non richieggono altra discussione. Piuttosto 
non sarà inutile un qualche cenno intorno alla 
teorica, ed alla pratica della macerazione, espo- 
eto dal Sig. Christian nella citata Operetta. Egli 
è di parerò clic la macerazione non possa essere 
completa, se la pianta non cominci a marche 
(2 ì). Conviene, però nel sentimento di Ilozier , 
ed in quello di molt' altri che hnnno scritto so- 
pra questo argomento (23), dichiarando che nel 
prodursi quella fermentazione , Ja quale opera lo 
scioglimento del tiglio la parte gommosa , vale 
a dire il glutine , sì decompone , e reagisce sulla 
resinatiti), e ciò concorre a far sì che più pròn- 



(22) Pag. ù. 

_(23) Roz.icr. Cours compìet d'Agricolture. 
Art. llouir. E Nuovo Corso Completo di Agri- 
coltura . Art. Macerazione . . . , . ... 
(24) Pag. 5. Non essendomi liei chiare le teo- 
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lamenta ai ponza macerare i fasti . Ma nella" 
pratica da lui propoita una delle operazioni ten- 

4 



rie che intorno alla macerazione del Canape si 
leggono presso gli Autori, ho voluto consultar» 
in proposito il Ch, Sig. Professore. Orioli, il qua- 
le ha confermato i miei dubbii colle seguenti au* 
toricà. Thenard. Traile de Chimie. T. III. pog. 
3y6 t . „ Ecorce du Ckawre (Cannabis satina) . 
Celle ecorce est formèe „ de filasse, qui se rap- 
„ proche beaucoup de la fibre vegetalo , de rési- 
v ne, d' une matiére verte colorante, et a" un 
n sue glutineux : e' est par celuì-ci qu elle ad* 
,j hére Jbrtemeut à la tige. Ite rouissage a pour. 
} , objet de la metire dans le cas de pouvoir étre. 
n jacilment séparée . On l* ex ecute en placane 
„ le c/iawre , pendant un certain nombre de jours 
n dans des reutoirs oufossés, placés sur le bord 
n des rivière* , et remplis £ eau , qui se renou- 
M fello peu a peu . Il paraìt , qu alots le sue 
glutineux , et la matière colorante se putré- 
n ftent ; car ils disparaissent en grande partie en 
j) donnanC lieu d un dégagement de gaz hy Ara- 
to gène carbone", de gaz carbonique , ecc. lì opera- 
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de a togliere la materia gommo-resinosa col fre- 
gameolo de' cilindri , e principalmente quella 



„ tion se feratt moìns bìen dans une eau cou- 
-, rante, au dans une eau scagnante: la premiè- 
ri re retarde trop la fermentatìon ; la seconde la 
n .rend trop aative , et colore la filasse en brun. 
n Dans tous les cai celle-ci perd de sa solidiléj 
-, et laisse exli&ler dea gaz plus ou moina dan- 
„ gereux à respirer . Vaila pourquoi il était tant 
V) a desirer que F on trauvdt une machine au 
„ mayen de la quelle on pài depouiller facilitici] t 
n et economiqueracnt le chanvre de son ècorce, 
„ sans étre obligé de le rouir . Ce probleme est 
„ enfiti cutnpletement résoltt . ( Voyes le JSémoire 
» qu a public d ce sujet M. Christian Admìni- 
„ st ratear du Consenatoire des Aris • et ne- 
w tiers. Moniteur. Juillet 1H17.) „. Suctow apn 
presso ad altri Gli) mici Tedeschi (Eleni. .di Fi- 
sica., e di Cbim; T. 2. P. 3. pog. ioo5.) pensa 
invece clic „ le partì costituenti che ìnviluppà- 
„ no ì fili constano dì gomma, ovvero anche di 
„ mucilagine , e di glutine , ed alquanto di re- 
,j sina ; e che V umidità e ffettua quivi una fer- 
ii mattazione virosa delle prime materie j la qua- 
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porzione più grossolana , che si trova alla su- 
perficie de' fusti, e che quasi niente coopera a 



w le passa successivamente in una fermentai: ione 
„ acetosa , e quest* acido acetico formato rende 
„ solubile nel? acqua il glutine , il quale passan- 
„ do in putrefazione distrugge finalmente la fibra 
r, medesima vegetabile . E dietro la soluzione 
» del glutine che si ottiene mediante quelC aci- 
,, do acetico , acquistano poi la proprietà , al- 
„ lorchè le fila sono cuccate, di /asciarsi sepa- 
n rare facilmente mediante mezzi meccanici : ciò 
n che interessa si è d'impedire la putrefazione 
„ che le distrugge, la quale si riconosce dall' o- 
„ dorè. „ Orlila ne' suoi Elementi di Chimica 
Medica. (Tradazione di Napoli. 1818. Voi. 3. 
Par. 3.) dice che „ la Scorsa del Canape è for- 
n mata da molto legnoso , da resina , da una ma- 
li teria verde , e da un sugo glutinoso. Queste 
„ due ultime sostanze sono capaci *f imputridir- 
n si> allorché lasciami per alcuni giorni in coi*- 
w Catto con acqua , che rinovasi a poco a poco . 
„ Il legnoso resta allora con la picciola quanti- 
ci tà di resina . Se espongasi per alcuni giorni 
n sul prato alC azione del Sola si ottiene il Co- 



tener nnite le tifare, e molto invece contribuisce 
«dio scioglimento di esse per effetto di fermenta- 



„ nape in nappa „ ( cioè a dire in tiglio) . „ Que- 
M sta operazione nota sotto il nome di Macèra- 
„ ziotiP è stata perfezionata in questi ultimi 
n tempi. Può difatti farsi macerare il Canape 
„ in due ore di tempo basta sciogliere una libbra 
n dC sapone verde in Gùo. libbre d ì acqua, e tufi- 
n farvi il Canape . Si ottiene più stoppa , e di mi- 
„ glior. auatità . il Sig. Leé surroga alla mpccr 
„ razione il seguente processo , il quale sembra 
» doversi preferire agii altri per preparare U 
„ Canape , ed il Lino . Si batte la pianta prima 
„ di essere perfettamente matura, situandola 
„ fra due flagelli di legno guarniti di ferro , sca- 
« untai: , che incastransi l'uno nell'altro, dei 
y> quali l uno sia fisso V altro mobile . Con. un 
y, mezzo meccanico semplicissimo la parte legno- 
si sa della pianta e distaccata, e le fibre isola- 
n te . Si passa ti Canape attraverso pettini , la 
„ finezza de' quali varia progressivamente , ed 
„ in tal . modo esso trqvasi tosto preparato, « 
w proprio a W uso , al quale sì destina . Lavasi 
r in acqua pura per togliergli la materia colo,' 
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Itone. Quindi è che quando et passa ad eseguire 
la macerazione nell'acqua, e poi l'altra nella 

4 * 

„ rante . » II prelodato Sig. Professore , parago- 
nando fra loro questi diversi sentimenti degli 
Autori, conchiude che la teoria della macera- 
zionc non è ancora perfettamente messa in chia- 
ro, e che i Chimici non sonò pienamente d' ac- 
cordo nella medesima, perchè non si ha fin ora 
una esatta analisi del Canape . Inoltre egli con- 
sidera, che seguendo il parere di Thenard la pu- 
trefazione sembra essenziale al buon esito dellif 
macerazione , ma secondo quello di Snchow essa 
è ansi nociva. Ciò lo induce a credere che siavi 
un primo . periodo in cui fino ad un certo segno 
si Verifichi quanto dice Snchow , ma che tuttavia 
questo primo periodo non basti, e sia realmen- 
te necessario il secondo della putrefazione ad 
un certo grado, il quale allora soltanto comince- 
rebbe ad esser nocivo , quando si comunicasse alla 
fibra vegetabile , ossia al tiglio , Ma per buona 
sorte la fibra vegetale è molto meno atta, e 
molto più tardiva a contrarre auesta specie di 
fermentazione , di quello che Iv siano le altre 
sostanze indicate dai Chimici suddetti ■ Si sa 
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lieciv» rimane solamente di nast.mza gommo -re- 
sinosa quel tanta che di nasconde fra strato j e 
strato nella corteccia, e che j se basta a tenere 
fra loro collegati i filamenti , non può csaerc pc- 



che la fibra stessa nel letame è f ultima a par- 
tecipare del moto fermentativo , che gli altri 
principj solubili concepiscono prestamente . Per 
le quali considerazioni egli giudica molto esa- 
gerati i timori che il St'g. Christian c ispirò, e 
che f esperienza prova non avere un sufficienti 
fondamento . V olentieri ho citata i riferiti pas- 
si , perchè in essi si parla della ricerca ili un 
nuovo metodo che supplisca a quello della ma- 
cerazione , e vi sì accenna come trovato Colt in- 
venzione di due diverse Macchine , che in ap- 
presso si sono poi sperimentate poco utili , e per- 
chè i medesimi ancora han dato luogo al savio 
parere del Sig. Orioli, dal quale sono confer- 
mato nella mia massima, cioè, che la macera- 
zione non sia punto dannosa al tiglio, purché 
ti sappia conoscere il momento di trarre la Ca- 
napa dal Maceratojo ; la qual cosa poi non è 
pei pratici di quella difficoltà, ch% si penta da 
molti. ... 
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rò f ufficiente a muovere quella fermentazione clis 
è necessaria, acciocché le libre si sciolgano. On- 
de io sono d' avviso esser questo il motivo per 
cui la macerazione nel nuovo metodo rimangi 
imperfetta, e perciò è poi indispensabile di com- 
piere lo scioglimento } e '1 raffinarsi ile"' filamenti 
coli' opera de* cilindri, ragione per cui o deby 
bonsi lasciar ruvidi, ed incollati, o si è costretti 
di vederli logori , e tronchi . . 

Parimente io credo potersi fare qualche ec- 
cezione all'altro parere dell'Autore, il quale di- 
chiara che una parte della materia gommo-resi- 
nosa nel suo stato di decomposizione è alle fila- 
menta per moda congiunta, che è tC uopo di ri' 
petute liscive, e saponate-, e a* una lunga espo- 
sizione sul prato , per togliere alle tele di lina , 
o di canapa il colorito , che contraggono da una 
tale materia decomposta, e che i addivenuta net' 
macerf,tojo una materia colorante, sucida, e ciò 
che è ancora peggiore , molto solida (25) . Non 
vorrò io già assolutamente negare, che questo 
possa avvenire ove non ben si conosce la prati- 
ca di macerare il canape, ed ove sì fa la mace- 



(25) Pag. 6, 7. 
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razione o sol prato, o sotto la terra, o in fosso 
ristrette, e con poc' acqua. Ma ove essa' viei» 
eseguita con le necessarie diligenze in ampj, e 
ben costrutti macerato], fd in un gran volume 
di acqua stagnante, quaod' anche non posBa q ne- 
tta cangiarsi a piacimento, nulla accade di tut- 
tociò che l'Autore asserisce, ed il tiglio riesce 
di quella finezza , e di quel candore, che sicu- 
ramente non può ottenersi coli' uso della Mao- 
Ma perchè io so bene che in fatto di pra- 
tica non si possono stabilire ■ generali regole, e 
perchè non pretendo di sostenere che quella ma- 
niera di macerazione , la quale è la migliore pel 
nostro canape sia la più utile ancora per qua- 
lunque altro, converrò nel sentimento del Sig. 
Christian accordandogli, che nelle sue sperienze 
egli abbia realmente trovato nell'antico metodo 
gli esposti difetti. Spero tuttavia che per le nar- 
rate sperienze mi verrà vicendevolmente conces- 
so che pel nostro Canape, e per qualunque al- 
tro l'uguagli, in tenacità, in lunghezza, in gros- 
sezza, e nell'altre qualità di cui è fornito, non 
solo non si riconoscono i difetti medesimi, ma 
l'uso della macerazione è forse indispensabile, 
affinchè egli si possa ben lavorare , ed acquisti 
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quella morbidezza, elio non è certamente il mi- 
nimo fra i suoi pregi .. 1 

Non vorrò per altro conchiudere ancora che 
per chi raccolga un prodotto di simil nfitara V in- 
venzione della Macchina sia totalmente da di- 
sprezzare. Le gravi fatiche cai vanno sottoposti 
i coltivatori allorché in pochi giorni sono costret- 
ti a lavorare molte migliaja di Canapa; i perì- 
coli della loro salute , quando per più. ore deb- 
bonsi rimanere no* maceri in acqua- fredda , cor- 
rotta, ed esposti all'intemperie delle stagioni per 
eseguire la lavatura nel preciso tempo, che si 
richiede, acciocché non vada a male il prodotto ; 
e dicasi pur anche la perdita di tenacità ciie dee 
soffrire il Canape, so non si colga il precido 
momento di estrarlo dui macero , e più poi 3o 
questo momento si oltrepassi di molto, sono tutti 
motivi che persuadono l'utilità che s'avrebbe se 
potesse trovarsi nn modo con cui evitare nella, 
preparazione del tiglio gl'inconvenienti accenna- 
ti. Per la qual cosa non poca lode è certamente 
dovuta al Sig. Christian , poiché la sua inven- 
zione apro senza dubbio la via al desiderato 
metodo. Ma questo è d' uopo che conservando 
ogni buona qualità nel prodotto, unisca nel la- 
voro la semplicità all' economìa. Tale però, ge- 



seralmente parlando , non potrà dirsi il me torlo 
di cui si è ragionato Ila 1 ora , se il narrato espe- 
rimento non mi ha tratto in inganno, e se pur* 
la coltivazione del Canape in questa Provincia, 
e la natura di esso possono essere proposti come 
un esempio migliore di quello che possa aversi 
o nel Canape di Francia, o in altri. Perciò, 
mentre e giusto che venga attribuita al lodato 
Autore quella parte di merito s la quale si pro- 
caccia chiunque segna i primi passi nelle utili 
invenzioni, «l'uopo è convenire in questo, che 
molto ancora rimane da tentare con nuove spe- 
rienze, allineili: il suo ritrovamento possa rendersi 
perfetto , e possa produrre ovunque i vantaggi 
che ragionevolmente se ne debbono attendere. 
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